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"Verwendung von speziellen Verbindungen als Glattemittel in Kamm- 
olen" 



Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung von Ver- 
bindungen mit Erstarrungspunkten tiber 25 °C, ausgewahlt aus der 
Gruppe der Dialkylether mit 2 gleichen oder verschiedenen Kohlen- 
wasserstoffresten, CarbonsSureester von Mono- und/oder bicarbon- 
sauren und aliphatischen monofunktionellen Alkoholen und Ester von 
zwei,- drei-und/oder vierwertigen Alkoholen und aliphatischen Mo- 
nocarbonsfiuren als Giattemittel in KSmmolen fur die Kammzugher- 
stellung von Wolle sowie ein Verfahren zum GIStten von Wolle bei 
der Kammzugherstellung unter Einsatz der Verbindungen ausgewahlt 
aus der vorgenannten Gruppe mit Erstarrungspunkten uber 25 °C. 

Wolle, die zu Kammzugen verarbeitet werden so 11 , muB vor dem 
SpinnprozeB durch einen intensiven Waschvorgang von anorganischen 
Faserbegleitstoffen wie Sand, Staub und Salze des Wol IschweiBes 
und von organischen Faserbegleitstoffen wie Stroh, Futterreste, 
Wollfett und SchweiB befreit werden. Durch Entfernen der Faserbe- 
gleitstoffe, insbesondere durch das Entfernen der Wollwachse und 
Wollfette, werden die statischen und dynamischen ReibungsverhSlt- 
nisse der Wolle stark verandert, so daB die Weiterverarbeitung der 
Wolle, insbesondere dort, wo intensive Faser/Faser- und Faser/Me- 
tall-Reibungen auftreten, auBerst problematisch wird. Vor allem 
wShrend des Krempelvorganges, in dem durch Parallelisieren und 
Feinoffnen ein Faserverband (Krempelband) hergestellt wird, wird 
das Wollfasermaterial stark beansprucht. Diese Beanspruchung fiihrt 
haufig zu elektrostatischen Aufladungen und zu einer Reduzierung 
der mittleren Stapellange der Wolle sowie zu vermehrtem 
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Kammabfall. Urn der elektrostatischen Aufladung, der Stapeleinkur- 
zung und dem Kammabfall entgegenzuwirken, ist es erforderl ich, die 
Wolle nach dem Waschvorgang und vor dem Krempeln mit Kammolen aus- 
zurtisten. Ublicherweise werden bei 20 °C bis 25 °C (Raumtempera- 
tur) fliissige GlSttemittel , wie Olivenol, ErdnuBol, Olein, Fette, 
Fettsaureester und Mineralole verschiedener Art in Kombination mit 
Emulgatoren als Kammole benutzt (vergleiche Handbuch fur Textil- 
ingenieure und Textilpraktiker, herausgegeben von Prof. E. Wagner, 
2. Auflage, 1974, Oskar-Spohr-Verlag, Frankfurt am Main, Seiten 47 
ff. und vergleiche "Textil praxis international", 45. Jg., Konra- 
din Verlag, Leinfelden, Oktober 1990, Aufsatz von W, Becker, 
Seiten 1035-1038). Im Sinne der Erfindung wird demgemaB der Be- 
griff der Kammole fur die Mischung von Glattemittel und Emulgato- 
ren verwendet* 

Obgleich diese fliissigen Kammole in der Lage sind, die Stapelein- 
kurzung, den Kammabfall und die elektrostatische Wirkung gunstig 
zu beeinf lussen, besteht weiterhin ein Bedarf an Kammolen, die 
verbesserte Wirkungen zeigen. So kann bei einer Reduzierung der 
elektrostatischen Aufladung die Krempelgeschwindigkeit erhoht und 
dank reduzierter Stapeleinkiirzung die Produktqualitat angehoben 
werden, was fur die Kammzughersteller von enormem wirtschaftl ichen 
Nutzen ist. 

Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE-A-37 06 362 sind Dialkyl- 
etherverbindungen bekannt mit gleichen oder verschiedenen ge- 
sattigten und/oder ungesattigten Kohlenwasserstoffresten mit 6 bis 
24 C-Atomen. Diese Dialkyletherverbindungen konnen unter anderem 
auch in Form von Dispersionen als GISttemittel auf Textilfaserma- 
teri alien unterschiedlicher Art aufgebracht werden, wodurch eine 
Verminderung der Reibung zwischen Fasern und Metal! erreicht 
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wird. Obgleich in der genannten Of fenlegungsschrift als Textilfa- 
sermateri alien auch Wolle behandelt wird, ist dort kein Hinweis zu 
entnehmen, daB besonders durch Behandlung mit Dialkylethern mit 
Erstarrungspunkten uber 25 °C die Stapeleinkurzung, der Karamabfal 1 
und die elektrostatische Aufladung verbessert wird. 

Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE-A-26 21 881 sind als 
Glattemittel ein Gemisch aus Festsaureestern von Fettsauren mit 14 
bis 18 C-Atomen und einwertigen Alkoholen mit 1 bis 8 C-Atomen, 
Paraffine des Schmelzbereiches 40 bis 60 °C und Fettsaureamido- 
polyaminen bekannt. Derartige Glattemittel verleihen damit behan- 
delten Textilfasernmaterialien unter anderem auch Wolle, die not- 
wendige Glatte fur die Weiterverarbeitung. 

In der britischen Patentschrift GB-C-12 90 688 werden textile Aus- 
riistungsmittel beschrieben, die Ester von Monocarbonsauren mit 16 
bis 30 C-Atomen und langkettigen monofunktionel len Alkoholen mit 
12 bis 30 C-Atomen, enthalten. Damit applizierte, natiirliche und 
vor allem synthetische Fasern haben den Vorteil, schmutzabweisend 
zu sein. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, Verbindungen zur Ver- 
wendung in Kammolen bereitzustellen, die Wolle eine gute Glatte 
verleihen, die Stapeleinkurzung, den Kammabfall und die elektro- 
statische Aufladung minimieren. Zudem sollten die Verbindungen, 
wie fur Kammole Ublich, leicht auswaschbar sein und keine harzi- 
gen, verklebenden oder gar wol lschadigenden Bestandteile enthal- 
ten. 

Uberraschenderweise wurde nun gefunden, daB die Aufgabe gelost 
werden kann durch die Verwendung von Verbindungen mit 
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Erstarrungspunkten Qber 25 °C, ausgewahlt aus der Gruppe der 
Dialkylether, Carbonsaureester von Mono- und/oder Dicarbonsauren 
mit monofunktionellen Alkoholen und Estern von zwei-, drei- 
und/oder vierwertigen Alkoholen mit aliphatischen Monocarbonsau- 
ren. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung von einer 
oder mehreren Verbindungen mit Erstarrungspunkten uber 25 °C, aus- 
gewahlt aus der Gruppe 

A) Dialkylether mit 2 gleichen oder verschiedenen aliphatischen 
Kohlenwassers toff res ten mit je 6 bis 22 C-Atomen f 

B) Carbonsaureester von aliphatischen Mono- und/oder Dicarbon- 
sauren mit 2 bis 22 C-Atomen und aliphatischen monofunktio- 
nellen Alkoholen mit 1 bis 22 C-Atomen und 

C) Ester von zwei- f drei- und/oder vierwertigen aliphatischen 
Alkoholen mit 2 bis 22 C-Atomen und aliphatischen Monocarbon- 
sauren mit 2 bis 22 C-Atomen 

als Glattemittel in Kammolen fur die Kammzugherstel lung von Wolle. 

In der vorliegenden Erfindung steht der Begriff des Erstarrungs- 
punktes fur den sogenannten Steigschmelzpunkt gemaB der Definition 
in Rompps Chemie-Lexikon, 8- Aufl., Bd. 5, Seite 3727 f, Stuttgart 
(1987). Demnach ist der Erstarrungspunkt diejenige Temperatur, bei 
der die Probe, die sich in einer beiderseits offenen in ein Was- 
serbad eingehangten Kapillare, befindet, im Glasrohrchen zu stei- 
gen beginnt. 

Die erf indungsgemaB verwendeten Glattemittel, die ausgewahlt sind 
aus der Gruppe der Verbindungen A), B) und C) sollen alle einen 
Erstarrungspunkt uber 25 °C aufweisen. Bevorzugt werden Verbin- 
dungen, die einen Erstarrungspunkt von 30 °C bis 100 °C zeigen und 
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insbesondere bis 80 °C. Der physikal ische Zustand, definiert uber 
den Erstarrungspunkt, der erf indungsgemaB verwendeten Verbindungen 
ist erfindungswesentlich, da nur bei Raumtemperatur feste Verbin- 
dungen im Sinne der Erfindung zum Einsatz kommen sollen. So konn- 
ten eigene Vergleichsversuche zeigen, daB Verbindungen mit ver- 
gleichbarer chemischer Struktur signifikant unterschiedl iche Rei- 
bungswerte, Wollangen und Karnmabfalle zeigen, je nach den Erstar- 
rungspunkten der Verbindungen. 

Die erfindungsgemaBen Dialkylether sind handelsiibliche Produkte 
und werden in der Regel durch katalytische Dehydratisierung von 
Alkoholen Oder durch Umsetzung von Alkylhalogeniden mit Alkohola- 
ten (Williamson-Synthese) hergestellt, beispielsweise gemaB den 
Ausfuhrungen in Ullmann's Enzyklopadie der Technischen Chemie, 4. 
Aufl.. Bd. 8 (1974), Seite 146-156, Verlag Chemie, Weinheim. Die 
erfindungsgemSB verwendeten Dialkylether konnen symmetrisch 
und/oder unsyrranetrische Dialkylether mit zwei gleichen oder mit 
verschiedenen aliphatischen Kohlenwasserstoff resten mit je 6 bis 
22 C-Atomen sein. Die iiber den Ethersauerstoff miteinander verbun- 
denen beiden aliphatischen Kohlenwasserstoffreste konnen gesattig- 
ter und/oder ungesattigter Natur, verzweigt und/oder unverzweigt 
sein. Bevorzugt werden Dialkylether mit zwei gleichen oder ver- 
schiedenen aliphatischen, gesattigten Kohlenwasserstoff resten mit 
je 6 bis 22 C-Atomen und vorzugsweise mit je 8 bis 22 C-Atomen. 
Aufgrund der biologischen Abbaubarkeit werden zweckmaBigerweise 
Dialkylether verwendet, die gleiche oder verschiedene aliphati- 
sche, gesattigte, unverzweigte Kohlenwasserstoffreste mit je einer 
geraden Anzahl von C-Atomen tragen. Besonders geeignete Dialkyl- 
ether sind Ditalgether, Distearylether, Di laurylether und/oder 
technische Mischungen wie Dikokosfettalkoholether. 
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Die erf indungsgemaB verwendeten Verbindungen mit Erstarrungspunk- 
ten uber 25 C C konnen auch ausgewahlt sein aus der Gruppe Carbon- 
saureester von aliphatischen Mono- und/oder Dicarbonsauren mit 2 
bis 22 C-Atomen und aliphatischen monofunktionel len Alkohol mit 1 
bis 22 C-Atomen. Carbonsaureester sind ebenfalls handelsiibl iche 
Produkte und werden durch Veresterung der Mono- und/oder Dicarbon- 
sauren mit den monof unktionellen Alkoholen in entsprechenden Men- 
genverhaltnissen oder durch Umesterung von Carbonsaureester mit 
weiteren monof unktionellen Alkoholen in erhalten. Die erfj'ndungs- 
gemSB verwendeten Monocarbonsaureester konnen abgeleitet sein von 
aliphatischen, gesattigten und/oder ungesattigten, verzweigten 
und/oder unverzweigten Monocarbonsauren mit 2 bis 22 C-Atomen. 
Geeignete Monocarbonsauren sind Buttersaure, Valeriansaure, Ca- 
pronsaure, Caprylsaure, Caprinsaure, Laurinsaure, Tridecansaure, 
Myr i st i nsaure , Pentadecansaure , Pa Imi t i nsaure , Hep tadecansaure , 
Stearinsaure, Behensaure, Olsaure, RicinusSlsaure, Linol- und/oder 
Linolensfiure, Geeignete aliphatische Dicarbonsauren sind endstan- 
dig Carboxylgruppen terminierte, gesattigte und/oder ungesattigte 
Dicarbonsauren wie Azelainsaure, Oxalsaure, Bernsteinsaure, Ma- 
leinsaure und/oder Adipinsaure. Als aliphatische monof unktionelle 
Alkohole konnen gesattigte und/oder ungesattigte sowie verzweigte 
und/oder unverzweigte Alkohole mit 1 bis 22 C-Atomen , wie Metha- 
nol, Ethanol, Butanol, Propanol, Capronalkohol , Caprylalkohol , 
Pelargonalkohol , Caprinalkohol , Laurylalkohol , n- und Isopentade- 
canol, Palmitylalkohol , Stearylalkohol , Behenyalkohol , Oleylalko- 
hol, Ricinolalkohol und/oder Linolenylalkohol eingesetzt werden, 
Besonders geeignet sind von diesen die aliphatischen, gesattigten, 
verzweigten und/oder unverzweigten monofunktionel len Alkohole, 
Sehr gute Carbonsaureester sind Stearylstearat, Methyl stearat, 
Methyl behenat , Lauryl stearat , Decy 1 stearat , Octy 1 behenat , 
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Butylbehenate, Dimethyloxalat, Dimethyl sebacinat und/oder Dioctyl- 
adipat. 

SchlieBlich konnen die erf indungsgemaBen Verbindungen noch ausge- 
wahlt sein aus der Gruppe der Ester von zwei-, drei- und/oder 
vierwertigen al iphatischen Alkoholen mit 2 bis 22 C-Atomen und 
aliphatischen Monocarbonsauren mit 2 bis 22 C-Atomen. Bevorzugt 
werden Ester von gesattigten aliphatischen zwei-, drei- und/oder 
vierwertigen Alkoholen, wie von Ethylenglykol , Diethylenglykol , 
Neopentylglykol, Butandiole, Hexandiole, 1 ,2,4-Butantriol , Tri- 
methylolpropan, Trimethylolethan, Pentaerythrit und/oder Glycerin. 
Geeignete aliphatische Monocarbonsauren mit 2 bis 22 C-Atomen sind 
bereits bei der Diskussion der Carbonsaureester von aliphatischen 
monofunktionellen Alkoholen besprochen worden. Die Ester des Gly- 
cerins, die Triglyceride, konnen natiirlichen und/oder syntheti- 
schen Ursprungs sein. Bevorzugt werden Triglyceride natiirlichen 
Ursprungs, wie Kokosfett, Palmkernfett, Lorbeerfett, Kakaobutter 
und Rindertalg sowie die hydrierten pflanzlichen 6le, wie hydrier- 
tes Sojaol, hydriertes RicinusQl und hydriertes RubSl. Selbstver- 
standlich konnen die naturlich vorkommenden Triglyceride durch 
Umesterung mit einer der vorgenannten aliphatischen Monocarbonsau- 
ren mit 2 bis 22 C-Atomen modifiziert werden. Die Herstellung der 
ebenfalls geeigneten Ester von den weiteren zwei-, drei- und/oder 
vierwertigen aliphatischen Alkoholen mit 2 bis 22 C-Atomen erfolgt 
in der Regel durch direkte Veresterung der aliphatischen Monocar- 
bonsaure mit dem Alkohol. Ganz besonders geeignete Verbindungen 
der Gruppe C) sind Glycerintristearat, Trimethylolpropantristea- 
rat, Glycerinmonolauryldistearat. 

Erf indungsgemSB konnen eine oder mehrere Verbindungen ausgewahlt 
aus den beschriebenen Gruppen verwendet werden. Die 
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Mischungsverhaltnisse der Verbindungen ausgewahlt aus der Gruppe 

A) , B) und C) sind in weiten Grenzen variierbar, und werden le- 
diglich limitiert durch die Mischbarkeit- bzw. Homogenisierbarkeit 
der Verbindungen miteinander. 

Besonders gute Glatteeigenschaften zeigen eine oder mehrere Ver- 
bindungen mit den genannten Erstarrungspunkten, die ausgewShlt 
sind aus der Gruppe der 

B) Carbonsaureester von aliphatischen Mono- und/oder Dicarbonsau- 
ren mit 2 bis 22 C-Atomen und aliphatischen, monofunktionellen 
Alkoholen mit 1 bis 22 C-Atomen und 

C) Ester von zwei-, drei- und/oder vierwertigen aliphatischen 
Alkoholen mit 2 bis 22 C-Atomen und aliphatischen Monocarbon- 
sauren mit 2 bis 22 C-Atomen. 

Von diesen Verbindungen werden wiederum bevorzugt CarbonsSureester 
von aliphatischen, gesSttigten Mono- und/oder Dicarbonsfiuren mit 2 
bis 22 C-Atomen und aliphatischen, gesSttigten monofunktionellen 
Alkoholen mit 1 bis 22 C-Atomen und Ester von gesSttigten zwei- ( 
drei- und/oder vierwertigen aliphatischen Alkoholen mit 2 bis 22 
C-Atomen und aliphatischen, gesSttigten Monocarbonsauren mit 2 bis 
22 C-Atomen verwendet. Von den Estern der gesattigten drei- 
und/oder vierwertigen Alkohole werden ganz besonders die Ester von 
Glycerin, Trimethylolpropan und/oder Pentaerythrit bevorzugt. 

Die erf indungsgemSBen Verbindungen werden als Giattemittel in 
Kammolen in Mengen von 50 bis 95 Gew.-% in Abmischung mit Emulga- 
toren sowie ublichen Hilfsmitteln verwendet. Bevorzugt werden die 
erf indungsgemaBen Verbindungen in Mengen von 50 bis 90 Gew.-% ab- 
gemischt mit Emulgatoren in Mengen von 5 bis 50 Gew.-% verwendet, 
wobei sich die Mengen zu 100 Gew.-% addieren mussen. Die 
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abgemischten Emulgatoren Iconnen nichtionischen, kationischen, an- 
ionischen und/oder amphoteren Charakter in Wasser zeigen. Geeig- 
nete nichtionische Emulgatoren sind alkoxyl ierte, vorzugsweise 
ethoxylierte und/oder propoxylierte Fette, file, Fettalkohole mit 8 
bis 24 C-Atomen f Fettamine mit 8 bis 24 C-Atomen im Fettrest 
und/oder C 8 -C 18 -Alkylphenole. Als Beispiele seien genannt Ricinus- 
61 mit 25 Mol Ethylenoxid (EO), Talgalkohol mit 5 Mol EO, Talgal- 
kohol mit 20 Mol EO Talgalkohol mit 9 Mol Propylenoxid (P0) und 
5,5 Mol EO, (12/14 Laurolalkohol mit 5 PO und 4 EO), C 12 -Ci 8 -Ko- 
kosalkohol mit 10 Mol EO, Nonylphenol mit 10 Mol EO und/oder 
Fettamine, wie Kokosamin, Talgamin, Oleylamin mit 2 bis 20 Mol E0. 
Als kationische Emulgatoren kommen alkoxyl ierte, vorzugsweise 
ethoxylierte und/oder propoxylierte Alkylamine mit 10 bis 22 
C-Atomen im Alkylrest in Form ihrer Ammoniumsalze in Frage, bei- 
spielsweise Stearylamin mit 10 Mol E0. Geeignete anionische Emul- 
gatoren sind beispielsweise Alkali-und/oder Ammoniumsalze von 
C6-C24-Fettsauren , C 8 -C 2 2-Alkyl-und/oder C 8 -C 2 2-Alky lethersu If ate , 
C 8 -C 22 -Alky1- und/oder C 8 -C 22 -Alkylbenzolsulfonate, C 8 -C 22 -Alkyl- 
und/oder C 8 -C 22 -Alkylbenzolsulfosuccinate und/oder C 8 -C 22 -Alkyl- 
und/oder C 8 -C 22 -Alkyletherphosphate. Beispiele fur amphotere Emul- 
gatoren sind C 8 -C 22 -Alkyldimethylbetaine, N-C 8 -C 22 -Alkylamidobe- 
taine und/oder von Aminosauren abzuleitende Amphotenside. 

Zur Herstellung der KammSle werden die erf indungsgemaB verwendeten 
Verbindungen zusammen mit einem oder mehreren sich nicht storenden 
Emulgatoren bei 40 bis 100 °C aufgeschmolzen und verruhrt. 

Haufig werden von Kammolen neben den Gleiteigenschaften noch wei- 
tere Eigenschaften verlangt, wie geringes Schaumen, Weichmachung, 
und keine oder hochstens nur geringe Vergilbungen auf der 
Wollflocke. Urn diesen Anforderungen gerecht zu werden, kennen, 
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abgemischt mit den erf indungsgemaB verwendeten Verbindungen und 
Emulgatoren, gegebenenfalls ubliche Hilfsmittel in Mengen von 0 
bis 20 Gew.-% - bezogen auf 100 6ew.-% Kammol - beigemengt werden. 
Als ubliche Hilfsstoffe seien beispielsweise Antioxidantien, Ent- 
schaumer , Stab i 1 i satoren , Ant i s tat i ka , Konserv i erungsmi tte 1 , pH- 
Wert-Regulantien und/oder Duftstoffe genannt. Derartige ubliche 
Hilfsstoffe sind aus dem Stand der Technik bekannt. Eine beispiel- 
hafte Aufzahlung geeigneter ublicher Hilfsstoffe ist der deutschen 
Offenlegungsschrift DE-A-37 06 362 zu entnehmen. 

Die Kammole, in denen die erf indungsgemaBen Verbindungen verwendet 
werden f konnen pur oder in Form von Dispersionen auf die Wolle 
aufgetragen werden- Fur den Auftrag der puren Kammol e werden die 
erf indungsgemSBen Verbindungen abgemischt mit Emulgatoren sowie 
ggf. ublichen Hilfsstoffen aufgeschmolzen und mit Hilfe ublicher 
Apparaturen wie Dosierpumpensysteme oder Aufspriihsysteme auf die 
Wolle aufgebracht. Des weiteren konnen die KSmmole als waBrige 
oder organische Dispersionen aufgetragen werden, Bei organischen 
Dispersionen sind geeignete organische Losungsmittel , beispiels- 
weise aliphatische und/oder aromatische Kohlenwasserstoffe, wie 
Benzin, Cyclohexan, Toluol, Xylol oder halogenierte, vorzugsweise 
chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Methyl ench lor id oder Perchlor- 
ethylen. Aus Umwelt- und Sicherheitsgesichtspunkten heraus sind 
waBrige Dispersionen von KSmmolen jedoch vorzuziehen. Zur Her- 
stellung der wSBrigen Dispersionen der KSmmole werden die Kammole 
bei 40 bis 100 °C geschmolzen r bevor das Wasser, gegebenenfalls 
unter Druck, zugegeben wird. Es ist jedoch auch moglich, die ge- 
schmolzenen Kammole zu 50 bis 100 °C heiBem Wasser zu geben. Es 
entstehen feinteilige, wSBrige Dispersionen mit Feststoffgehalten 
von 5 bis 40 Gew.-%, die meist auf einen pH-Wert von 7 bis 10 
mittels pH-Wert-Regulantien eingestellt werden. Die waBrigen Di- 
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spersionen konnen ebenfalls mit Hilfe iiblicher Apparaturen, vor- 
zugsweise durch Aufspriihen appliziert werden oder durch Zwangsap- 
plikation in einem Bad, vorzugsweise im letzten Waschbad bei der 
Rohwol Iwfische. 

Die erfindungsgemaB verwendeten Verbindungen abgemischt mit Emul- 
gatoren und ggf. iiblichen Hilfsstoffen werden auf die Wollflocken 
vor dem KrempelprozeB aufgetragen. In der Regel werden die Kammole 
in Mengen von 0,2 bis 1,5 Gew.-%, vorzugsweise bis 0,6 W-% - 
bezogen auf Gesamtaktivsubstanzgehalt - auf die Wolle bzw. deren 
Mischungen aufgelegt. 

Durch Verwendung der erf indungsgemaBen Verbindungen mit Erstar- 

rungstemperaturen uber 25 °C, ausgewShlt aus der Gruppe A), B) und 

C), und vorzugsweise aus der Gruppe B) und C) in Kammolen ist es 

moglich, damit beaufschlagte Wolle vor starken mechanischen Bean- 

spruchungen beispielsweise des Krempelprozesses zu schutzen. Es 

werden deutlich reduzierte elektrostatische Aufladungen beobachtet 

sowie reduzierte Faserlangeneinkiirzungen und anfallende Kammstau- 

be, verglichen mit Gleitmittelverbindungen, die bei 25 °C flUssig 
sind. 



Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Ver- 
fahren zum Glatten von Wolle bei der Kammzugherstellung unter Ein- 
satz von Giattemittel enthaltenden KfimmSlen, dadurch gekennzeich- 
net } daB als Giattemittel eine oder mehrere Verbindungen mit Er- 
starrungspunkten iiber 25 °C, ausgewShlt aus der Gruppe 
A) Dialkylether mit 2 gleichen oder verschiedenen aliphatischen 
Kohlenwasserstoffresten mit je 6 bis 22 C-Atomen, 
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B) Carbonsaureester von al iphatischen Mono- und/oder Dicarbonsau- 
ren mit 2 bis 22 C-Atomen und al iphatischen monofunktionellen 
Alkoholen mit 1 bis 22 C-Atomen und 

C) Ester von zwei-, drei- und/oder vierwertigen al iphatischen 
Alkoholen mit 2 bis 22 C-Atomen und al iphatischen Monocarbon- 
sauren mit 2 bis 22 C-Atomen 

eingesetzt werden. 

Einzelheiten zu den genannten Verbindungen als auch zu ihrer Ap- 
plication, ist dem Vorstehenden zu entnehmen. 
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B e i s p i e 1 e 



Herstellung der Kammole 



Be i spiel 1 

78,0 g Stearinsauremethylester, 8,0 g eines mit 5 Mol Ethylenoxid 
(E0) ethoxylierten Alkoholgemisches aus 0 bis 2 Gew.-% C12, 27 bis 
35 Gew.-% Cis, 1 bis 7 Gew.-% C14, 55 bis 75 Gew.-% Ci 8 , 0 bis 2 
Gew.-% C20, 4,5 g eines mit 6 Mol E0 ethoxylierten C 12 (70 Gew.-%) 
und C i4 (30 Gew.-%) Fettalkoholgemisches, 5,5 g Alkylbenzolsulfon- 
saure (Reinheitsgrad 97 H) sowie 4,0 g Diethanolamin wurden bei 60 
°C bis 70 °C unter Riihren miteinander vermischt. Man erhielt ein 
bei Raumtemperatur festes, weiBliches Produkt. 



Beispiel 2 

Analog Beispiel 1 wurden 40,0 g n-Octylbehenat, 20 g geharteter 
Rindertalg (Gew.-%: 0,5 Z 12 , 3 - 6 C14, 28 - 42 Ci 6 , 41 - 82 C 18 , 
0,5 C 2 o, 0,5 C 2 2), 10,0 g K-Salz des Phosphorsaureesters von 
Stearylcetylalkohol mit 10,5 Mol E0, 9,0 g gehartetes Rizinusol 
mit 25 Mol E0, 9 g Talgalkohol mit 9 Mol Propylenoxid (P0) und 5,5 
Mol E0 sowie 12 g eines OleyWCetylalkohols (Gew.-%: 0-3 C14, 8 
- 30 C 16 , 60 - 83 Ci 8 ) mit 10 Mol E0 miteinander vermischt. Man 
erhielt ein festes Produkt mit einem Erweichungspunkt von 40 °C. 

Beispiel 3 

Analog Beispiel 1 wurden 76,5 g Ethylenglykoldilaurat, 8,0 g eines 
mit 5 Mol ethoxylierten C12/18 Alkoholgemisches (Gew.-%: 0-2 
Cl2. 1 - 7 C 14 , 27 - 35 C 16 , 55 - 75 Ci 8 , 0 - 2 C 20 ) 4,5 g C 12 /C 14 
Alkohol (Gew.-%: 70 Ci 2 , 30 C14) mit 6 Mol E0, 7,0 g Alkylbenzol- 
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sulfonsaure sowie 4 f 0 g Diethanolamin vermischt. Man erhielt ein 
festes Produkt mit einem Erweichungsgrad von 53 bis 55 °C. 

Verqleichsbeispiel 1 

Kaufliches Kammol Selbana R 4554, Fa. Henkel KGaA, enthaltend 60 
bis 80 Gew.-% eines bei 25 °C fliissigen Fettsauremethylesters. 

Vercileichsbeispiel 2 

Es wurde ein Kammol hergestellt analog Beispiel 3 nur mit dem Un- 
terschied, daB anstelle von Ethylenglykoldilaurat der bei Raum- 
temperatur fliissige Ester von Ethylenglykol mit Talgfettsaure 
(Gew.-%: ca. 3 (44, 27 - 31 (45, 58 - 68 Cis, ca. 1 C20) einge- 
setzt wurde. 

Anwendunosbeispiel 1 

Gewaschene und getrocknete Wolle wurde als Flocke (Australische 
SchweiBwolle mit einem mittleren Durchmesser von 21 9 11m und einer 
durchschnittlichen LSnge von 64 mm gemSB Rohwollzertif ikat, d, h. 
nach SchStzung) bei ca. 25 °C und 55 % relativer Feuchte mit w3B- 
rigen Dispersionen der Kammole gemSB Beispiel 1 bis 3 und Ver- 
gleichsbeispiel 1 und 2 bespriiht. Der Auftrag an Kammol betrug 0,4 
Gew.-% und an Wasser 0,6 Gew.-% - bezogen auf Wollgewicht. Die 
mittlere Faserlange H (in mm) wurde nach dem Krempeln aber vor der 
Verkammung mit einem Peyer Almeter al 100 bestimmt. Der Kammling 
(in %) und der Kammzug (in % bezogen auf gewaschene und getrock- 
nete Flocke) wurde durch Kontrollwagungen bestimmt. In Tabelle 1 
sind die Versuchsergebnisse zusammengefaBt. 
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Tabelle 1 



Kammol 
gemaB 


H (in mm) Kammling 
vor Verkammung (in %) 


Kammzug 
(in %) 


Beispiel 1 


65,4 


4,48 


90,62 


Beispiel 2 


66,0 


4 97 


90,32 


Vergleichs- 
beispiel 1 


61,8 


5,04 


89,98 


Beispiel 3 


61,2 


4,57 


90,69 


Vergleichs- 
beispiel 2 


58,5 


5,38 


88,69 



Aus Tabelle 1 ist zu erkennen, daQ die Ester von MonocarbonsSuren 
mit Alkanolen (Beispiel 1, 2 und Vergleichsbeispiel 1) insgesamt 
etwas besser sind a Is die Ester von Diolen mit MonocarbonsSuren 
(Beispiel 3 und Vergleichsbeispiel 2). Innerhalb der nach der 
chemischen Struktur vergleichbaren Ester ist aber ganz klar, daB 
die erfindungs§«B5Ben KSmmole mit festen Estern in alien unter- 
suchten Punkten den flussigen iiberlegen sind. So ist die LSnge H 
nach dem Krempeln h6her, d. h. die erf indungsgemaBen KammSle 
schGtzen die Wolle besser vor EinkGrzungen (siehe Beispiel 1 im 
Vergleich zu Vergleichsbeispiel 1 oder Beispiel 3 zu Vergleichs- 
beispiel 2). Dementsprechend failt bei den erf indungemSBen 
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Kammolen auch weniger Kammling an, d. h. weniger Abfall, und mehr 
Kammzug. 

Anwendunosbeispiel 2 

Gewaschene und getrocknete Wolle als Flocke (22,0 bis 22,5 u und 
ca. 12 bis 14 % Feuchtigkeitsgehalt) wurden bei ca. 25 °C und 55 % 
relativer Feuchte, mit Beispiel 1 und Vergleichsbeispiel 1 be- 
spriiht. Der Auftrag an Kammol betrug 0,3 Gew.-% und an Wasser 0,7 
Gew.-% - bezogen auf das Wollgewicht - auf der Wollfli/cke. Die 
elektrostatische Aufladung wurde am Krempelausgang mit einem El- 
tex-GerSt nach der Induktionsstrommethode (MeBabstand 100 mm) ge- 
messen. Aus Tabelle 2 ist zu erkennen, daB Wollflocken, behandelt 
mit erf indungsgemaBen Kammolen, geringere elektrostatische Aufla- 
dung aufweisen als gemaB Vergleichsbeispiel 1. 



Tabelle 2 



Kammol gemaB elektrische Aufladung (KV m _1 ) 



Beispiel 1 



20 



Vergleichs 
beispiel 1 



50 
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Patentanspruche 



Verwendung von einer oder mehreren Verbindungen mit Erstar- 
rungspunkten fiber 25 °C, ausgewahlt aus der Gruppe 

A) Dialkylether mit 2 gleichen oder verschiedenen aliphati- 
schen Kohlenwasserstoffresten mit je 6 bis 22 C-Atomen, 

B) Carbonsaureester von aliphatischen Mono- und/oder Dicarbon- 
sauren mit 2 bis 22 C-Atomen und aliphatischen monofunktio- 
nellen Alkoholen mit 1 bis 22 C-Atomen und 

C) Ester von zwei-, drei- und/oder vierwertigen aliphatischen 
Alkoholen mit 2 bis 22 C-Atomen und aliphatischen Monocar- 
bonsfiuren mit 2 bis 22 C-Atomen 

als Giattemittel in KSmmolen fur die Kammzugherstellung von 
Wolle. 



2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB Ver- 
bindungen, ausgewahlt aus der Gruppe A), B) und C) mit Er- 
starrungstemperaturen von 30 °C bis 100 °C, vorzugsweise bis 
80 °C, verwendet werden. 

3. Verwendung nach einem der AnsprUche 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine oder mehrere Verbindungen, ausgewahlt aus 
der Gruppe der 

A) Dialkylether mit 2 gleichen oder verschiedenen aliphati- 
schen, gesattigten Kohlenwasserstoffresten mit je 6 bis 22 
und vorzugsweise mit je 8 bis 22 C-Atomen, 

B) Carbonsaureester von aliphatischen Mono- und/oder Dicarbon- 
sauren mit 2 bis 22 C-Atomen und aliphatischen, gesattigten 
monofunktionellen Alkoholen mit 1 bis 22 C-Atomen und 
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C) Ester von zwei-, drei- und/oder vierwertigen aliphatischen 
Alkoholen mit 2 bis 22 C-Atomen und aliphatischen Monocar- 
bonsauren mit 2 bis 22 C-Atomen 

verwendet werden. 

4. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine oder mehrere Verbindungen, ausgewShlt aus 
der Gruppe der 

B) CarbonsSureester von aliphatischen, gesSttigten Mono- 
und/oder DicarbonsSuren mit 2 bis 22 C-Atomen und alipha- 
tischen, gesSttigten monofunktionellen Alkoholen mit 1 bis 
22 C-Atomen und 

C) Ester von gesSttigten zwei-, drei- und/oder vierwertigen 
aliphatischen Alkoholen mit 2 bis 22 C-Atomen und alipha- 
tischen, gesSttigten MonocarbonsSuren mit 2 bis 22 C-Atomen 

verwendet werden. 

5. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine oder mehrere Verbindungen, ausgewShlt aus 
der Gruppe der 

B) CarbonsSureester von aliphatischen, gesSttigten Mono- 
und/oder DicarbonsSuren mit 2 bis 22 C-Atomen und alipha- 
tischen, gesSttigten, monofunktionellen Alkoholen mit 1 bis 
22 C-Atomen und 

C) Ester von Ethylenglykol , Diethylenglykol , Butandiole, Gly- 
cerin, Trimethylolpropan und/oder Pentaerythrit und alipha- 
tischen, gesSttigten MonocarbonsSuren mit 2 bis 22 C-Atomen 

verwendet werden. 

6. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine oder mehrere Verbindungen, ausgewShlt aus 
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der Gruppe A), B) und C) in KSnnnolen in Mengen von 50 bis 95 
Sew.-* in Abmischung mit Emulgatoren sowie ggf. ublichen 
Hilfsmitteln, verwendet werden. 

7. verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, da6 eine oder mehrere Verbindungen, ausgewShlt aus 
der Gruppe A), B) und C) in Kammolen in Mengen von 50 bis 95 
Gew.-%, abgemischt mit Emulgatoren in Mengen von 5 bis 50 
Gew.-% sowie gegebenenfal Is ublichen Hilfsstoffe in Mengen von 
0 bis 20 Gew.-%, verwendet werden. 

8. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine oder mehrere Verbindungen, ausgewShlt aus 
der Gruppe A), B) und C) in Kammolen fur die Kammzugherstel- 
lung von Wolle verwendet werden, wobei die Kammole pur oder in 
Form von Dispersionen auf die Wollflocken vor dem Krempelpro- 
zeB aufgetragen werden. 

9. Verfahren zum Glatten von Wolle bei der Kammzugherstellung 
unter Einsatz von GISttemittel enthaltenden Kammolen, dadurch 
gekennzeichnet, daB als GISttemittel eine oder mehrere Verbin- 
dungen mit Erstarrungspunkten Qber 25 «C, ausgewahlt aus der 

Gruppe 

A) Dialkylether mit 2 gleichen oder verschiedenen aliphati- 
schen Kohlenwasserstoffresten mit je 6 bis 22 C-Atomen, 

B) CarbonsSureester von aliphatischen Mono- und/oder Dicarbon- 
sSuren mit 2 bis 22 C-Atomen und aliphatischen monofunktio- 
nellen Alkoholen mit 1 bis 22 C-Atomen und 

O Ester von zwei-, drei- und/oder vierwertigen aliphatischen 
Alkoholen mit 2 bis 22 C-Atomen und aliphatischen Monocar- 
bonsauren mit 2 bis 22 C-Atomen 
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eingesetzt werden. 
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